/ 


Dale 
Qt 


)"dU-Z- \q 


0't.0I.0(, 
L 


B 


Acid 
elel1 and nlodil1.g as p 
Inside and outside of tube 
Bend as per Dwg D2889 and Folio F 
Si n Pa 02 
Inspect dimensions 
per Owg 02881:f 
Si n Pa e 2 
U2. 
q 
Oebun and Polish 
.~i n Page 
2 
A 
=N.d.. 
Acid etch ant.!alodine as per as! 0054.1 
In.side and outside of lube Atoll"" 
~ 
""tIL' 
48 ~ 
51 n Pa e 2 
6'4.•s-. 
Inspect work 10Step 9 
Si n Pa 
e 2 
Identify and stock 


cost! 
art: 
'I'.•.P 
Close WID 
7r .• L 
Ins ect Level 2' 


Procedure 
Issue Traveller 
~"""" 
"•.,,{ 
t't'._.,J;'c~J... 
"'Rf 
&c.ll.O$ 
Issue 
10: 700 lI...?~ 
a) Extrude as per Dwg 06005 length = 180~ (Ref. 06005-180) 
b) Malerial: 7075-TSfT6511 (WW-T.700/7 
or QQ-A.225/9 
or 
QQ-A-200/11) 
) Seamless aluminum lube 
c) Minimum ultimate tensile strength = 77ksi 
d) Minimum tensile yield strength = 66ksi 
e Material certification ra uired 
Receive and inspect fnr transit damage 
Ensure material certification 
attached 
Inspect dimensions as per Dwg 06005 and check 180"lenglh 


PG 


Location 
DC 


3 
RG 


4 
QC6 


5 
FP 


6 
LG 


7 
QC6 


B 
lG 


9 
FP 


10 
QC5 


11 
ST 


12 
AC 


13 
DC 


2 


St. 
1 


D~RT AEROSPACE LTD 
Work Order: 
-(jj/ 
I 


Description: 
Fwd Crasstube 
Part Number: 
02889 


Drawing: 
02889 Rev. B; 06005 Rev. A 
Qtv: 
JCj 


Page-1 of 2 


52 
r~ 


.- 
Rev 
Date 
Chance 


A 
99.05.31 
New Iswc, 
ECN 200 


B 
00.04.11 
Remove Painting step 
-S-. 
02.10.18 
Re-format; Added spec 


Revised B 
OM 
EC 
KJ 


A 
roved 


I 


I 


--~ 
~~""""""",~ 
I 


Dart Aerospace Ltd 


Work 
Order: 
i 
DATE 
STEP 
WORI~ ORDER CHAIWES 


PROCEDURE 
CHANGE 
By 
I 


Approval 
Manu! I 
Oe~ior.M r 
I 


I 
I 
,~, 


I 
I 
:~ 


Dale: 
_ 


Date: D ~0'.\'\ 


.e -'./( 


Verification 
Approval 
Approval 
Sign & 
Section C 
Design 
M~r 
QC Inspector 
Date 
!h 
tb 
- 
0'10 Ii 
O't.01.11 
(7(d).11 
./.y?--!! 


Corrective 
Action 
Section 
B 


c,cpe\<;\7 


t<D 
c••.•.~ 
? ",;1(.;;« 
t:>\A'f of 
A"J "" 
C:,k~'/'.(F 
>.J ,~% - 
CI(. 
p 
Oi_~, <7t'I, to W)' 


r...-aJ1 
IJ t 0 (" S- 


Faull Category: ~d i.t:~~ 
DQA: /bk 


QA: N/C Closed: --- 


WORK ORDER NON-CONFORMANCE 


PAR#: 
..JI;;, 
I 


Description 
of NC 
seclion A 
STEP 


, . 
NOTE: Date & initial all el1tries 
H:Admin-QAIlSOlformslw/onca 
,doe 


I NCR 


DATE 


• 
JART AEROSPACE 
LTD 
Work Order: 
I qU~{~ 


Description: 
Fwd Crosstube 
Part Number: 
D2BB9 


Drawing: 02889 
Rev. B; 06005 Rev. A 
QIV: 
I<j 


Page 2 of 2 


W/O 
A 
B 
C 
0 
E 
F 
G 
H 
J 
K 
L 
St. 
= 
~- 
6 
\' 
'!1. 
-t 
7 


6 


9 


10 
IJY 


(>I,p'i..f 
,olr~'-;~'~/~"I 
(Y;~I 


fl ELEASEO. 
n(0<100130 -;>r) . 


• 


_______________ 
A~O'_'_'_AWnna AG 


Uelzener Weg 36 - 59425 Unna 


2005668 


T 6511 
Zustand: 
TemperjEtat 


x 4572,00 
mm 


Canada 


69,850 mm 
x 50,790 mm 
x 9,5)0 mm 
Artide 06005-180 
2.750" x 0.375" 


QQA 200/lle, 
Tol. Ace to ASTM B 210 


Tubes seamless extruded 


7075 


1270 Aberdeen 
Street 
K6AIK7 
Hawkesbury, ON 


Aoo~m~ru~~m~~~q~lB-ffll~M 
InsoectionCertificate3.18 - EN 10204 I Certificatde Receotion3.18 - EN 10204 


Dart Aerospace Ltd. 
Zeugnisnummer: 
cert No.: / No. du certifiCiJt: 
Bestellnummer: 
Orrfer No. I No. de crxnmonde 
Autrrag: 
6438/1 


OUr ReferenWNotre 
Referent:.'(!; 


Kunde: 
Oient: 


Produkt: 
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product: TUBES / seamless extruded / EN AW-7075 
/ round 
condition: T 6511 / QQA 200/11E 
outer diameter; 
2,750 INCH Tol. 
to! .for mean OD 
inner diameter: 
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wall thickness: 
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fixed length 
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straightness 0,01 INCH / 1 FEET / RMS outer 25 
tal. on quantity +10 \ -10 % 
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0.375" wall, 180" lengths 
Part Number D6005-180 crosstube 
Surface Finish max. RMS 25 
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Straightness 0.010" deviation /12" length 
Outside surface; max. defects up to 0.005" 
[longitudinally) 
Min. ultimate tensile strength 77 ksi 
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